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Abstract of DE4308099 

A storage-stable non-corroding composition is described for the production of coatings on which 
coverings can be fastened using magnets. The composition consists of a ferromagnetic compound, 
especially iron powder, zinc powder, and at least one of the following binders: redispersible vinyl 
acetate, calcium hydroxide and cement. The composition may also contain a thickener, for example 
bentonites. When a greater or lesser quantity of water is added, a workable mass is obtained which 
cures in about 24 hours under normal ambient conditions. Coverings can then be fastened to the cured 
mass using magnets. 
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) Zusammensetzung zur Beschichtung von Wanden, Decken und Boden 

) Es wird eine lagerstabile nicht-rostende Zusammenset- 
zung zur Herstellung von Beschichtungen beschrieben, auf 
denen Belage mit Magneton befestigt werden konnen. Die 
Zusammensetzung besteht aus einer ferromagnetischen 
Verbindung, insbesondere Eisenpulver, Zinkpulver und min- 
destens einem der folgenden Bindemittel: Redispergierbares 
Vinylacetat, Calciumhydroxid und Zement AuSerdem kann 
die Zusammensetzung auch noch ein Verdickungsmittel 
enthalten, z. B. Bentonite. Nach Zugabe von mehr oder 
weniger Wasser erhalt man eine verarbeitbare Masse, die 
bei normalen Umweltbedingungen in ca. 24 Stunden ausge- 
hartet ist. Darauf konnen dann Belage mit Magneten 
befestigt werden. 
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Beschreibung wurden uberwunden. 

Die erfindungsgemaBe Zusammensetzung enthait ne- 

Die ErFindung betrifft eine Zusammensetzung zum ben Eisenpulver auch noch Zinkpulver, und zwar vor- 
Beschichten von Wanden, Decken und Baden, die als zugsweise in einer Menge von 5 bis 20, insbesondere 7 
magnetisch wirksamen Bestandteil Eisenpulver und ein 5 bis 13 Gew.-%, bezogen auf das Eisenpulver. 
Bindemittel enthait Auf dieser Beschichtung konnen Als Bindemittel werden redispergierbare Polyvinyl- 
leicht und einfach Belage mit Magneten befestigt wer- acetate, Calciumhydroxid und/oder Zement verwendet, 
den. und zwar vorzugsweise in einer Menge von 5 bis 20, 

Eine derartige Zusammensetzung ist als Spachtelmas- vorzugsweise 7 bis 12 Gew.-°/o, bezogen auf das Eisen- 
se zur Befestigung von Dekorationen durch magne- 10 pulver. Unter einem redispergierbaren Polyvinylacetat 
tische Krafte bekannt So wird in der DE 26 20 095 ein wird ein Polyvinylacetat-Pulver verstanden, das nach 
Verfahren zum Anbringen leicht auswechselbarer Fla- Zugabe von Wasser bei Raumtemperatur innerhalb 
chendekorationen aus Stein, Keramik, Holz, Metall und kurzer Zeit durch Ruhren in eine waBrige Dispersion 
dergleichen an Wand-, Decken- und/oder Bodenfiachen uberfilhrt werden kann. Das Calciumhydroxid kann — 
aus gleichen und/oder verschiedenen Werkstoffen be- 15 bezogen auf seine rein chemische Formel — mehr oder 
schrieben. Dazu ist es notwendig, auf die eine Flache weniger Wasser enthalten. Der Zement sollte vorzugs- 
eine mit Eisenpulver und auf die andere Flache eine mit weise ein Portland-Zement sein. Die Bindemittel sollten 
Magnetpulver hochgefiillte Schicht des Bindemittels vorzugsweise miteinander kombiniert werden. Dabei ist 
aufzubringen und diese ausharten zu lassen. Nach einer eine Kombination von Polyvinylacetat mit Calciumhy- 
Magnetisierung kann die Dekoration aufgrund der Ma- 20 droxid von besonderer Bedeutung. Ihr Mengenverhait- 
gnetwirkung befestigt werden. Es werden Spachtelmas- nis sollte im Bereich von 2 : 1 bis 1 : 2 liegen. 
sen aus Eisenpulver und anorganischen oder organi- Zur Viskositatsregulierung kann auch noch ein Ver- 
schen Bindemitteln beschrieben. Als anorganische Bin- dickungsmittel zugesetzt werden, und zwar in einer 
demittel werden genannt: Gips, Feinputz und Zement Menge von vorzugsweise 02 bis 2, insbesondere 0,4 bis 
Als organische Bindemittel werden flQssige Kunststoff- 25 l,OGew.-°/o, bezogen auf das Eisenpulver. Als Verdik- 
massen, vorzugsweise in nicht-waBriger Form einge- kungsmittel kommen vor allem anorganische Verdik- 
setzt, z. B. Alkydharze, Epoxidharze, Polyurethane so- kungsmittel in Frage, wie z. B. Bentonite. 
wie Polymere auf der Basis von Vinyl- und/oder Acryl- Dartiber hinaus konnen noch weitere Additive zuge- 
verbindungen. setzt werden, z. B. Farbstoffe. 

Die FR2 250 394 betrifft die Verwendung eines ver- 30 Die obigen Komponenten liegen in Form eines Ge- 
zinnten Teilgewebes zum magnetischen Verbinden von menges vor, d. h. sie sind innig miteinander vermischt 
beliebigen Materialien. So soli z. B. das Sieb auf ein Vorzugsweise ist das Gemenge trocken oder pulverfdr- 
Holzbrett bei seiner Herstellung aufgeklebt werden. mig. Es kann aber auch in hochviskoser Form vorliegen, 
Das Holzbrett kann als Zwischenwand dienen, auf die wobei die Viskositat so hoch sein soil, daB praktisch 
eine dekorative Verkleidung mit aufgeklebten Dauer- 35 keine Entmischung auftritt 

magneten befestigt werden kann. Als Klebstoff wird Vor Gebrauch wird Wasser zugesetzt und unter Ruh- 
Kautschuk genannt Es wird auch ein Muster aus Gips ren geht das Gemenge in eine waBrige Dispersion Qber. 
beschrieben, das eine vorgefertigte Zwischenwand dar- Die Wassermenge richtet sich danach, wie viskos die 
stellt, in die ein Magnet mit Kautschuk eingebunden Dispersion sein soil oder anders gesagt, wie man sie 
wurde. 40 verarbeiten mdchte, z. B. mit einer Rolle oder mit einem 

Die DE 40 16 939 betrifft ein Verfahren zur reversi- Spachtel. 
blen Befestigung von Boden- und Wandbelagen durch Die dunnflussige bis pastdse Masse wird auf den zu 
magnetische Haf tung. Auf magnetisch nicht-haftenden praparierenden Untergrund aufgetragen, also vor allem 
Untergrunden soli einmalig eine magnetische Beschich- auf Wande, Decken und FuBboden oder sonstige Fl&- 
tung oder eine zu verklebende oder selbstklebende Ma- 45 chen, wie z. B. Platten, auf denen ein Belag magnetisch 
gnetfolie aufgebracht werden. befestigt werden soil Dort hartet die Masse aus. Dazu 

Die bekannten Zusammensetzungen fur die Spachtel- werden je nach den Trockenbedingungen in der Regel 
massen mit Harzen und insbesondere Epoxidharzen als mindestens einige Stunden bendtigt. Nach 24 Stunden 
Bindemittel haben den Nachteii, daB sie aufgrund ihrer ist die Beschichtung so hart, daB die Belage darauf befe- 
groBen Zahigkeit schlecht zu verstreichen sind. Ein Zu- 50 stigt werden kdnnen. 

satz an Losungsmittel wurde dem zwar abhelfen, wiirde Die erfindungsgemaB hergestellte Beschichtung 
aber andererseits auch Probleme mit der Abluft erge- zeichnet sich durch eine gute Haftung auf verschiede- 
ben. nen Untergrunden aus, z. B. auf mineralischen Estrichen, 

Die erfindungsgemaBe Aufgabe besteht also darin, Keramik, Holz oder Holzverbundwerkstoff en. Anderer- 
eine leicht zu verarbeitende Zusammensetzung zu fin- 55 seits haften auf ihr alle Arten von Beiagen mit magne- 
den, die nicht nur mit dem Spachtel, sondern auch z. B. tischer Wirkung, seien sie aus Keramik, Holz, Textilien, 
mit einer Rolle aufgetragen werden kann und einen dau- Teppichen, Pappen usw. hergestellt Es spielt auch keine 
erhaften Untergrund fiir magnetisch wirksame Belage Rolle, worauf die magnetische Wirkung zurQckzufilhren 
ergibt ist, sei es auf Folien, auf Siebe oder auf Schuttgut 

Die erfindungsgemaBe Losung ist den Patentanspru- 60 Die Vorteile der erfindungsgemaBen Zusammenset- 
chen zu entnehmen. Sie besteht im wesentlichen darin, zung liegen in ihrer Lagerstabilitat, einfachen Handha- 
daB die ferromagnetischen Verbindungen, insbesondere bung, je nach gewtinschter Arbeitsweise sowie guter 
das Eisenpulver in Form einer waBrigen Dispersion auf- Korrosionsbestandigkeit und Wirtschaftlichkeit 
getragen werden. Anfangliche Bedenken mit einer waB- Die Erfindung wird durch folgende Zusammenset- 
rigen Dispersion zu arbeiten, da mit ihr leicht eine Ent- 65 zung im einzelnen erlautert: 
mischung aufgrund des relativ hohen spezifischen Ge- 
wichtes von Eisen verbunden ist, und dieses dartiber 500 g Eisenpulver, 
hinaus in waBrigem Medium besonders leicht rostet, 50 g Zinkpulver, 
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20 g Polyvinylacetat-Redispersionspulver, 
25 g Calciumhydroxid und 
2,5 g Bentone LT. 

E>iese Zusammensetzung wird mit 180 ml Wasser in 5 
2 min bei Raumtemperatur durch RUhren mit einem ma- 
schinellen RGhrer zu einer breiigen Masse verarbeitet 
Diese laBt sich mit einem Spachtel sehr gut sowohl auf 
Holz als auch auf Estrichen auftragen. Nach 24 Stunden 
unter Umgebungsbedingungen ist die Masse hart. Sie 10 
haftet gut auf beiden Untergrflnden. Rostbildung ist un- 
ter Qblicher Raumiuftfeuchtigkeit nicht zu bemerken. 

Der Ableitwiderstand, gemessen nach DIN 53276, be- 
tragt etwa 10 6 bis 10 7 Ohm. 

PatentansprOche 

L Zusammensetzung zur Beschichtung von Wan- 
den, Decken und B6den, enthaltend 

A) als magnetisch wirksamen Bestandteil fer- 20 
romagnetische Verbindungen, 

B) als Rostschutzmittel Zinkpulver und 

Q als Bindemittel redispergierbares Polyvinyl- 
acetat, Calciumhydroxid und/oder Zement. 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, gekenn- 25 
zeichnet durch Eisenpulver als ferromagnetische 
Verbindung. 

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, ge- 
kennzeichnet durch 5 bis 20, insbesondere 8 bis 

13 Gew.-% an Zinkpulver und 5 bis 20, insbesonde- 30 
re 7 bis 12 Gew.-% an Bindemittel, bezogen auf das 
Eisenpulver. 

4. Zusammensetzung nach Anspruch 1, 2 oder 3, 
gekennzeichnet durch die Verwendung von Polyvi- 
nylacetat und Calciumhydroxid im Gewichtsver- 35 
haltnis von 2 : 1 bis 1 : 2 als Bindemittel 

5. Zusammensetzung nach mindestens einem der 
Anspruche 1 bis 4, gekennzeichnet durch die zu- 
satzliche Verwendung eines Verdickungsmittels, 
insbesondere eines Bentonits in einer Menge von 40 
0,2 bis 2, vorzugsweise 0,5 bis 1 Gew.-%, bezogen 
auf das Eisenpulver. 

6. Zusammensetzung nach mindestens einem der 
Ansprttche 1 bis 5, gekennzeichnet durch die zu- 
satzliche Verwendung von Wasser und sonstigen 45 
Additiven zur Herstellung von Beschichtungsmas- 
sen in fliissigem, breiigem oder pastenfdrmigem 
Zustand. 
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